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@ Panneau pr6f abriqu6 pour le bdtiment, proc6d6 de fabrication du panneau et utilisation de celui-cl. 



@ Le panneau sert k revdtir un mur support II est du type 
sandwich et comporte une peau apparente (1) formee 
de plaquettes juxtapos6es et solidarlsSes sur une couche 
interieure (2) en polyurSthanne expanse. Le panneau com- 
porte en outre une face (3) en contact avec le mur const!- 
tuee d'une plaque isolante en polystyrene expanse ou en 
fibres mln6rales assuranl Tisolation et la rigldite de ('ensem- 
ble du panneau. La couche interieure de polyurethanne 
expanse est obtenue par Injection entre les deux compo- 
sants exterieurs d'une mousse de polyur6thanne. assurant 
ainsi a la fois la solidarlsatton des plaquettes entre^lles et la 
solidarisation de I'ensemble. 
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Description 

La presents invention concenne des panneaux 
pr6fabriqu6s pour risolation thermique et acoustique 
des murs et parois, ainsi que leur precede de.fabri- 5 
cation et de pose. 

^invention a plus sp^cialement pour objet un 
panneau pr6fjabriqu§ pour le batiment et en vue de 
rev§tir un mur support, ce panneau etant du type 
sandwich et comportant une peau apparente for- 10 
mde de plaquettes juxtaposees et soiidaris^es sur 
une couche Int6rieure en polyur^tlianne expanse, 
caract§rlse en ce que le panneau comporte en 
outre une face en contact avec le mur et constitute 
d'une plaque isolante en polystyrene expanse ou is 
en fibres mindrales assurant isolation et la rigidrte 
de I'ensemble du panneau et en ce que la couche 
interieure de polyur6thanne expanse entre les deux 
oomposants ext6rleurs est une mousse de polyure- 
thanne assurant a la fois ta solidarisation des pla- 20 
quettes entre-elles et la solidarisation de I'ensem- 
ble. 

Et avantageusement seion Pinvention, les pla- 
quettes constituant la peau apparente sont consti- 
tutes de plaquettes en terre cuite naturelle ou k 25 
surface vitrifite ou en pierre naturelle ou reconsti- 
tuee. 

Ces plaquettes sont dispostes en rangtes hori- 
zontales, les rangees impaires occupant toute la 
longueur du panneau, tandis que les rangtes pai- ao 
res comportent une plaquette de moins par rapport 
aux rangtes impaires, les vides ainsi menagts 
ttant aptes a recevoir des chevilles de fixation. 

L'invention ooncerne encore un proc§d6 de fabri- 
cation d'un panneau prefabriqut pour le bailment, 35 
caractSrist en ce que Ton place dans le fond d'un 
moule les plaquettes formant la peau apparente et 
de la poudre de quartz qui materlatisera les joints 
horizontaux et verticaux, on assujettlt sur la parol 
inftrieure du couvercle du moule (gr^ce k quelques 
pointes fixtes sur ce couvercle) la face en contact 
avec le mur et formee de polystyrene ou de fibres 
mineraies denses. et on injecte entre les deux les 
composants d'une mousse de poiyurethanne. de 
preference un polyol et un iso-cyanate injectes en 
une seule fois, ce par quo! le contact avec le 
quartz concasst annlhile localement I'effet d'expan- 
slon et assure la densification locale du poiyure- 
thanne. 

Cette mousse rend I'ensemble monolithique, car 
elle est tres adhesive et elle solidifie la poudre de 
quartz broye qui materialise les joints horizontaux 
et verticaux des plaques ou plaquettes apparentes 
comme dans une magonnerie tradltionneilement 
magonnte. Les moules doivent etre resistants car, 
lors de la polymerisation, la pression a I'Interieur du 
moule peut atteindre 3 bars. 

Dans le moule sont menages des evidements qui 
permettent le moulage d'emboitements peripheri- 
ques male et femelie dans la partie centrale du 
sandwich en polyur6thanne. 

La mousse de polyurtthanne assure I'adherence 
des plaquettes et plaques apparentes. 

Cette mousse de poiyurethanne peut 6galement 
fomier un cadre de quelques millimetres autour du 



panneau de polystyrene expanst ou en fibres ml- 
ntrales de fagon k en renforcer la ptriphtrie et lui 
conferer une dimension precise qui sera celle du 
moule. 

Chaque panneau est fix6 sur les parois par 4 a 6 
chevilles a tete plate d'un diamttre d'environ 30 
mm et d'une longueur totale de 150 mm dont envi- 
ron 50 mm vont penttrer dans le mur support et 
assurer une bonne resistance a I'arrachement des 
panneaux. 

Chaque panneau peut. en supplement, etre colle 
sur la parol muraie. 

Lors de la prtfabrication. les plaquettes sont po- 
sses dans le fond du moule metallique qui compor- 
te des barrettes de positionnement avec joints alter- 
nes; une rangte sur deux, les plaquettes laissent 
apparattre Tisolant cellulaire a decouvert sur la lon- 
gueur d'une deml-plaquette. 

Un evidement obtenu par un bossage en saillie 
dans le moule permet dV loger la tete large de 
chaque cheville. Apres pose: les plaquettes de 
jonctlon entre panneaux sont collees avec des col- 
les et mastic poiyurethanne. 

Les deux mattriaux Isolants ont chacun leur role: 
le polystyrene ou le panneau de fibres mintrales 
donne la rigidite et le poiyurethanne assure le colla- 
ge des constltuants: plaquettes, sable de quartz, 
polystyrene et fibres mineraies. 

L'isolation par I'exterieur pemriet k la masse des 
murs existants de jouer leur role de volant thermi- 
que; la surface utile interieure du logement n'est 
pas diminuea L'economie annuelle sur le chauffage 
peut atteindre 40%. 

Dimensions (donnees a titre d'exemple non limi- 
tatif): hauteur: 490 mm longueur, 1100 mm epals- 
seur: 100 mm poids: 30 kg au m2 environ. L'as- 
semblage est realise par moussage du poiyurethan- 
ne sur les plaquettes disposees en fond de moule. 

Les desslns annexes lllustrent {'invention: 



la fig. 1 represente en elevation une premiere 
fomie d'execution du panneau selon l'invention; 
ta fig. 2 en est une vue de cote; 
la fig. 3 en est une vue de dessus; 
45 la fig. 4 est une une de dessus d'une variante; et 
la fig. 5 est une coupe, sulvant la ligne A-B, 
d'une partie du panneau represente a la fig. 1, 
d'une partie voisine d'un deuxieme panneau avec 
lequel le premier est assemble, et d'un sur support, 
50 et montre des chevilles fixant les panneaux au mur. 

Les panneaux representee aux fig. 1 a 4 corn- 
portent chacun une peau apparente 1 formee de 
plusieurs rangees horizontales de plaquettes soiida- 
55 risee sur une couche interieure 2 recouvrant une 
plaque 3. 

Les rangees impaires des plaquettes en partant 
du haut, occupant toute la longueur du panneau, 
soit par exemple cinq plaquettes de 210 mm de 
60 longueur plus cinq joints de 10 mm; soit une lon- 
.gueur totale de 1100 mm. 

Les rangees paires comprennent une plaquette 
de moins, soit quatre dans I'exemple de la fig. 1. 
Les vides ainsi menages 8 seront, apres fixation 
65 par des chevilles 4 d'une rangee de panneaux gar- 
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nis de plaquettes, plac6es 6 cheval entre deux pan- 
neaux; ces plaquettes etant collees en place par un 
mastic a base de polyurethanne et compatible avec 
la mousse de polyur6thanne. 

L'agencement des plaquettes apparait alors regu- 
iier et la t§te des goujons de fixation 4 deviant 
alors invisible. 

Le panneau represente aux fig, 1 a 3 comporte 
une paire d'emboitements femelles 6 et une paire 
d'emboitements m§les 7. I'emboiiement male hori- 
zontal orlente vers le haut, et I'emboitement male 
vertical etant place a gauche. Les emboitements 
verticaux peuvent etre Inverses par rapport a ceux 
figurant sur les desslns; il suffit quils soient com- 
pl^mentaires et emboltables. 

La fig. 4 represente un cas particulier lorsque le 
panneau selon ('Invention est destine, par exemple, 
aux angles des bStiments ou pour former des em- 
brasures de portes et de fen§tres. 

Revendications 

1. Panneau prefabrique pour (e b&timent et en 
vue de revetir un mur support, ce panneau etant du 
type sandwich et comportant une peau apparente 
(1) fonnee de plaquettes juxtapos^es et solidari- 
s6es sur une couche Int^rleure (2) en poiyurethan- 
ne expanse, caracterise en ce que le panneau 
comporte en outre une face (3) en contact avec le 
mur et constitute d'une plaque isolante en polysty- 
rene expanse ou en fibres minerales assurant I'iso- 
lalion et la rigidite de I'ensemble du panneau et en 
ce que la couche int^rleure de polyurethanne ex- 
panse entre les deux composants exterieurs est 
une mousse de polyurethanne assurant k la fols la 
solidarlsation des plaquettes entre-elles et ia solida- 
risation de I'ensemble. 

2. Panneau selon la revendlcation 1, caracterise 
en ce que les plaquettes constituant la peau appa- 
rente sont constituees de plaquettes en terre culte 
naturelle ou a surface vitrifiee ou en plenre naturelie 
ou reconstitute. 

3. Panneau selon Tune des revendications 1 et 
2, caracterise en ce que les plaquettes sont dispo- 
sees en rangtes horizontals, les rangees Impaires 
occupant toute la longueur du panneau, tandis que 
les rangees paires comportent une plaquette de 
moins par rapport aux rang6es impaires, les vides 
alnsl m6nag6s (8) dtant aptes k recevoir des che- 
villes de fixation. 

4. Panneau selon I'une des revendications 1 a 3, 
caracterist en ce que les joints entre les plaquettes 
sont constitu6s de quartz concasse impregne de 
polyurethanne dense, non expanse, qui assurent 
leur cohesion et teur ttanchtitt. 

5. Panneau selon Tune des revendications 1 k 4, 
caracterise en ce que la face en contact avec le 
mur est form§e de polystyr6rte expanse ou de fi- 
bres minerales denses (3) k la forme d'un paralltle- 
pip^e rectangle. 

6. Panneau selon I'une des revendications 1 a 5, 
caracterise en ce que les matieres plastiques (1) 
entrant dans la composition du panneau sont d'une 
qualite suscestible d'assurer une bonne resistance 
a la propagation du feu. 



7. Panneau selon I'une des revendications 1 k 6, 
caracterise en ce que la couche centrale en polyu- 
rethanne presente le long des bords des emboite- 
ments respectivement males (6) et femelles (7) fa- 

5 cilitant leur juxtaposition ainsi que leur dtmontage 
ulterieur en vue de leur reemploi. 

8. Panneau selon la revendication 7. qu'un des 
emboitements lateraux, male ou femelle est rempla- 
ce par une plaquette d'angle (9). 

10 9. Precede de fabrication d'un panneau selon 
I'une des revendications 1 k 8, caracterise en ce 
que I'on place dans le fond d'un moule les plaquet- 
tes formant la peau apparente et la poudre de 
quartz qui materialisera les joints horizontaux et 

15 verticaux. on assujettit sur la parol inferieure du 
couverde du moule la face en contact avec le mur 
et fonnee de polystyrene ou de fibres minerales 
denses, et on injecte entre les deux les compo- 
sants d'une mousse de polyurethanne. 

20 10. Precede selon ia revendication 9, caracterise 
en ce que les composants de polyurethanne, a ear 
voir un polyot et un iso-cyanate, sont injectes en 
une seule fois, ce par quoi le contact avec le 
quartz concass6 annlhile localement I'effet d'expan- 

25 sion et assure la densification locale du polyure- 
thanne, 

11. Precede selon I'une des revendications 9 el 
10, caracterise en ce que du colorant gris est ajou- 
te aux constituants du polyurethanne afin d'obtenir 

30 notamment pour les joints apparents une couleur 
grise apparentte a celle du ciment. 

12. Utilisation d'un panneau selon I'une des re- 
vendications 1 a 8 pour revetir un sur support ca- 
ract6ris6e en ce que le panneau est fixe sur le mur 

35 support au moyen de chevilles de fixation dlspo- 
sees dans les vIdes (8), apres quoi les vides (8) 
sont garnis de plaquettes placees k cheval entre 
deux panneaux, ces plaquettes etant coliees sur 
place par un mastic k base de polyurethanne et 

40 compatible avec ia mousse de polyurethanne, la 
tete des chevilles de fixation devenant alors invisi- 
bles. 
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